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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a moulded body containing starch and to a homogenised material 
^ containing starch or a moulded body produced from the same. The inventive method is carried out in such a way that the value of the 
Staudinger index of the resulting material is at least 40 ml/g, which guarantees a strain at break of the extruded material of at least 
100 % at encapsulation temperature. Soft capsules with a one-piece capsule cover in particular can be produced from this material 
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(57) Zusaramenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur HersteUung eines Starke enthaltenden Formkftrpers und eine bo- 
mogenisierte Starke enthaltende Masse bzw. einen daraus hergestellten Formkdrpen Das Verfahren wird derart durchgefuhrt, dass 
der Wert des Staudinger-Index der damit hergestellten Masse mindestens 40 ml/g betragt. Ein solcher Wert des Staudinger-lndex 
gewahrleistet eine Bruchdehnung des extrudierten Materials von wenigstens 100 % bei Verkapselungstemperatur, womit Weichkap- 
seln mit einteiliger Kapselhulle im Rotary-Die-Prozess besonders bevorzugt hergestellt werden kOnnen. 
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VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES STARKE ENTKALT END EN FORMKORPERS 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Starke 
enthaltenden Formkorpers, eine homogenisierte, Starke enthalten- 
de Masse und eine Vorrichtung zum Herstellen einer Weichkapsel 
gemass der Oberbegriffe der unabhangigen Anspruche. 

Formkorper aus biologisch abbaubaren Materialien sind aus Grun- 
den des Umweltschutzes schon seit langerem von ausserordentli- 
chem Interesse. Als Folge der BSE- Problematik gewinnen insbeson- 
dere Kapseln mit einer Kapselhulle aus gelatinef reien Materiali- 
en fur die Verabreichung pharmazeutisch wirksamer Substanzen an 
Bedeutung . 

In einer Reihe von Publikationen wird die Herstellung von Steck- 
kapseln aus Starke beschrieben, wie z.B. in EP 118 240 und US 
4,738,724. Die Steckkapseln werden als zweiteilige Hulle im 
Spritzgussverfahren vorf abriziert und, gegebenenf alls nach Zwi- 
schenlagerung, mit hochviskosen Oder festen Wirksubstanzen ge- 
fullt. Aufgrund von Undichtigkeiten der Steckverbindung eignen 
sich Steckkapseln nicht fur niedrigviskose Flussigkeiten. Zudem 
ist der Herstellungsprozess einer gefullten Steckkapsel aufwen- 
dig und* kostspielig, da die Arbeitsschritte Herstellen und Ful- 
len der Kapselhulle getrennt voneinander vorgenommen werden. 

Fur flussige, im weitesten Sinne pumpbare Kapselinhaltsstof f e 
haben sich Kapseln mit einer einteiligen Kapselhulle aus Gela- 
tine durchgesetzt , die in kontinuierlichen, automatisierbaren 
Verfahren hergestellt werden konnen. Die Herstellung der Kapsel- 
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hQlle und das Fullen derselben geschieht dabei in einem einzigen 
Arbeitsschritt . In diesen kontinuierlichen, l-Schritt-Verf ahren 
werden. Formteile gefertigt, aus denen die Kapselhulle wahrend 
und nach dem Fullen durch Verschweissen der Aussenkanten der 
Formteile zusammengefugt werden. Die Formteilf ertigung geschieht 
entweder mittels auseinander- und zusammengehender Formen, wie 
z.B. im Norton- , Banner und Schering-Prozess Oder mittels ro- 
tierender Formwalzen, wie es z.B. im Rotary-Die-Prozess und im 
Accogel-Verf ahren verwirklicht ist ("Die Kapsel" Fahrig/Hof er- 
Herausgeber, Stuttgart, 1983; Lachmann/Liebermann/Kanig, "The 
Theory and Practice of Industrial Pharmacy u ; Third Edition, 
Philadelphia 1986) . Das Fullen erfolgt mit Hilfe von Dosierpum- 
pen, die eine definierte Menge wirksubstanz wahrend des Ausstan- 
zens und Verschweissens der Formteile zur Bildung einer eintei- 
ligen Kapselhulle abgeben. Das Verschweissen, d.h. die Ausbil- 
dung der Nahte erfolgt generell durch Druck und Warme. Die Her- 
stellkosten sind gegenuber der Herstellung von zweiteiligen 
Steckkapseln erheblich reduziert. 

US 5,342,626 beschreibt die Herstellung von Kapseln im Rotary- 
Die-Prozess, wobei das Kapselhullmaterial aus Carrageenan, 
Mannan-Gums, wie z.B. Galacto- und Glucomannanen , Gelan bzw. Mi- 
schungen untereinander besteht. Diese makromolekularen pflanzli- 
chen Biopolymere sind jedoch aus Kostenuberlegungen inakzepta- 
bel, da die Rohstoffe zu teuer sind. 

Der Herstellungsprozess fur einteilige Kapseln stellt an das 
Kapselhullmaterial eine Reihe von Anf orderungen; Eine der Haupt- 
voraussetzungen ist die Fahigkeit des Kapselhullmaterials hoch- 
elastische "endlose" Binder mit einer ausreichenden Festigkeit 
auszubilden. Die Kapselhulle muss sich bei Bedarf im Magendarm- 
trakt rasch losen, urn die Wirksubstanzen freisetzen zu konnen. 
Das Kapselhullmaterial muss verschweissbar sein. Die Molekule 
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des die Formteile bildenden Materials, insbesondere die Makromo- 
lekule des Polymeren, sollten sich an der Nahtstelle idealerwei- 
se durchdringen,. urn eine ausreichende Stabilitat der Nahtstelle 
zu gewahrleisten. Gelatine erfullt all diese Bedingungen in 
nahezu idealer weise und konnte als Material fur einteilige 
Kapselhulle bislang nicht ersetzt werden. 

Unter Verf ugbarkeits- und Kostenkriterien ist Starke auch fur 
die Herstellung einteiliger Kapselhullen ein wunschenswertes 
Ausgangsmaterial . 

Die Herstellung yon Starkef ilmen wurde schon mehrfach beschrie- 
ben, die Kombination von Eigenschaf ten, die ein solcher StSrke- 
filrn zur Herstellung einteiliger Kapselhullen aufweisen muss, 
wurde bis anhin jedoch nicht offenbart. 

EP 474 705 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Starke- 
formkorpern durch Extrusion einer Starkeschmelze . Die Starke- 
schmelze enthalt Starke mit einem Amylosegehalt liber 50 % und 
Zuschlagstof f en. Aus der Schmelze wird vor, wahrend und/oder 
nach dem Extrudieren das Wasser durch Anlegen von Unterdruck 
entfernt. Die aus diesem Material extrudierten Folien weisen ei 
ne Bruchdehnung zwischen 80 und 200% auf . Hochamylosehaltige 
St&rken sind als Kapselhullmaterial nicht geeignet, da die Ten- 
denz der Amyloseketten zur Retrogradation einem schnellen Auflo 
sen der Kapselhulle entgegensteht . 

EP 0 397 819 offenbart ein Verfahren zum Herstellen thermopla- 
stisch verarbeitbarer St&rke, wobei der kristalline Anteil in 
der Starke unter 5% liegt. Das Verfahren besteht im Mischen na 
tiver Starke mit mindestens 10 Gew.% eines Zuschlagstof fes, wel 
cher einen Loslichkeitsparameter von mindestens 30,7 (MPa) 1/2 
besitzt. Die Mischung wird unter W£rmezufuhr in einem Tempera- 
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turbereich zwischen 120°C und 220°C in eine Schmelze uberfuhrt, 
Der Wassergehalt der Starke wird bereits in der Schmelze auf un- 
ter 5% reduziert. Die Molmasse der eingesetzten StSrke ist vor 
der Uberfuhrung in den thermoplastischen Zustand grosser als 
1 000 000 Dalton, bevorzugt zwischen 3 000 000 Dalton und 
10 000000 Dalton. Dieses Verfahren liefert zwar eine thermopla- 
stische Starke mit guter Verarbeitbarkeit zu Formkorpern, welche 
eine ausreichende Festigkeit aufweisen, die Bruchdehnung der mit 
dieser thermoplastischen Starke hergestellten Formkorper er- 
reicht jedoch nur Werte zwischen 40 und 55%. Die Elastizitat der 
StSrkefilme ist damit fur die Herstellung einteiliger Kapselhul- 
len in kontinuierlichen Verfahren zu gering und fuhrt zu einem 
Reissen der Formteile bei der Herstellung bzw. zu Rissen in der 
fertigen Kapsel.Auch zeigt der Starkefilm nicht die Verschweiss- 
barkeit bzw. Nahtf estigkeit , die. den Qualitatsanf orderungen, die 
an einteilige Kapselhullen gestellt werden, genugt. 

EP 304 401 beschreibt ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung : 
geformter Gegenstande aus Starke. Die dazu notwendige thermopla- 
stische Starkeschmelze wird aus einer vorbehandelten Starke her- 
gestellt. Die Destrukturierung (Zerstorung der kristallinen Be- 
reiche) der nativen Starke und die anschliessende Homogenisie- 
rung (uberfuhren in den thermoplastischen Zustand) findet je- 
weils bei Temperaturen zwischen 120°C und 190°C in einem 
geschlossenen Gefass mit einem Wassergehalt zwischen 10 und 20% 
statt. Die Bruchdehnung der nach diesem Verfahren hergestellten 
Starkefilme ist fur die Produktion einteiliger Kapselhullen 
nicht ausreichend. Die St&rkefilme zeigen daruber hinaus auch 
eine unzureichende Verschweissbarkeit und Nahtf estigkeit . 

EP 0 542 155 offenbart biologisch abbaubare Formmassen, die sich 
unter anderem zur Filmherstellung eignen. Die Formmassen enthal- 
ten neben thermoplastisch verarbeitbaren Starke Zellulosederi- 
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vate. Die Bruchdehnung ubersteigt den Wert von 85 % jedoch 
nicht, was fur die Herstellung einteiliger Kapselhullen in kon- 
tinuierlichen Verfahren nicht ausreicht. Die verschweissbarkeit 
der Filme ist unbef riedigend. Viele der in EP 542 155 offenbar- 
ten Polymerblends enthalten Substanzen, die fur pharmazeutische 
Anwendungen und fur Nahrungsmittel nicht zugelassen sind. 

WO 97/35537 offenbart mittels rotierender Formwalzen herge- 
stellte einteilige Kapseln, die gelierte Starke enthalten. Das 
teilweise Anlosen der Filmoberf lache hat sich in der Herstellung 
einteiliger Kapseln in Bezug auf Transport- und Druckstabilitat 
als nachteilig erwiesen (beim Herausdrucken der Kapseln aus den 
Blisterverpackungen) .Die Kapselhullen werden dadurch im Bereich 
der Nahtstelle zu weich und zu f lexibel . 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Vermeidung der 
Nachteile des Standes der Technik. 

Insbesondere besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung dar- 
in gelatinef reie Formkorper und ein Verfahren zu ihrer Herstel- 
lung bereitzustellen. Es sollen insbesondere StSrkekapseln mit 
einteiliger Kapselhulle bereitgestellt werden. 

Eine weitere Aufgabe besteht darin, einen Starke enthaltenden 
Film bereitzustellen, welcher zu einteiligen Kapselhullen mit- 
tels halbkontinuierlicher oder kontinuierlicher Verfahren, ins- 
besondere mittels des Rotary-Die-Prozess , verarbeitet werden 
kann . 

Eine weitere Aufgabe besteht darin, einen Starkefilm zur Her- 
stellung der Kapselhulle bereitzustellen, der bei herrschenden 
Verarbeitungsbedingungen wahrend des Verkapselungsvorgangs eine 
Bruchdehnung von mindestens 100% aufweist. 
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Eine weitere Aufgabe besteht darin, StSrkef ilme mit guter Ver- 
schweissbarkeit bereitzustellen. 

Eine weitere Aufgabe besteht darin, St£rkekapseln mit einteili- 
ger Kapselhulle bereitzustellen, welche nach einer Lagerdauer 
von wenigstens einem Jahr weder Undichtigkeiten zeigen, noch 
Veranderungen der Auf losungsgeschwindigkeit der Kapselhulle. 

Diese Aufgaben werden gelost durch die Merkmale der unabhangigen 
Anspruche . 

Insbesondere werden sie gelost durch ein Verf ahren zum Herstel- 
len eines St&rke enthaltenden Formkorpers t insbesondere einer 
Weichkapsel mit einteiliger Kapselhulle, wobei das Verf ahren 
folgende Schritte umfasst 

a) Uberfuhrung einer Mischung enthaltend mindestens eine Starke, 
Wasser, und mindestens einen organischen Weichmacher, unter j 
Erhitzen und Kneten in eine thermoplastisch verarbeitbare, 
vorzugsweise homogenisierte , Masse in einer ersten Verarbei- 
tungseinrichtung; 

b) gegebenenf alls Herstellen eines lagerfahigen Zwischenproduk- 
tes, insbesondere eines Granulates nach Abkuhlen der in 
Schritt a) erhaltenen Masse und nachf olgendes Uberfuhren des 
Zwischenproduktes in eine thermoplastisch verarbeitbare Masse 
in einer zweiten Verarbeitungseinrichtung; 

c) Herstellen wenigstens eines Materialsstranges, insbesondere 
eines extrudierten Films, am Ausgang der ersten oder gegebe- 
nenfalls zweiten Verarbeitungseinrichtung, 

d) Umformen des Materialstranges zu einem Formkorper in einem 
kontinuierlichen oder intermittierenden Formverf ahren; 

e) gegebenenfalls Trocknen des Formkorper, 
f) 
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wobei die Schritte a) bis c) derart durchgefuhrt werden, dass in 
Schritt d) der Staudinger- Index [rj] der Starke in der den Mate- 
rialstrang bildenden- Masse einen Wert von nicht weniger als 40 
ml/g, bevorzugt mindestens 50 ml/g und noch bevorzugter minde- 
stens 80 ml/g aufweist. Noch bessere Eigenschaf ten werden erhal- 
ten, wenn der Staudinger- Index der Starke einen Wert von grosser 
oder gleich 100 ml/g hat. Die vorteilhaf testen Eigenschaf ten 
werden erhalten mit einem Wert des Staudinger- Index der Starke 
von grosser oder gleich 130 ml/g. Der Staudinger- Index darf ei- 
nen maximalen Wert von 1000 ml/g nicht ubersteigen. In einer 
vorteilhaf ten Ausf uhrungsf orm ubersteigt der Staudinger- Index 
700 ml/g und noch bevorzugter 300 ml/g nicht. 

Die in Schritt a) eingesetzte Mischung enthalt die Starke vor- 
zugsweise in einem Gewichtsbereich von 45 bis 80 Gew.% bezogen 
auf das Gesamtgewicht der Mischung. 

Der Begriff "einteilig" soil zur Abgrenzung gegenuber den zwei- 
teiligen Kapseln verstanden werden, welche durch Stecken 
und/oder Verkleben zweier Kapselteile mit ubereinandergelegten 
Aussenkanten erzeugt werden. Die einteilige Kapselhulle kann 
ganzlich ohne Nahtstelle oder aber, wenn aus Formteilen gebil- 
det, mit verschweisster Nahtstelle, ausgebildet sein. 

Der Begriff „Weichkapsel " ist als Produkt der in der Literatur 
aufgefuhrten gangigen kontinuierlichen und halbkontinuierlichen, 
1-Schritt-Herstellungsverf ahren fur einteilige Kapseln zu ver- 
stehen. Er dient dabei weniger zur Dif f erenzierung des Weichma- 
chergehaltes, da auch Kartkapseln, als Bezeichnung fur zusammen- 
gefugte zweiteilige Kapseln, einen Weichmachergehalt von bis zu 
12% bezogen auf die Gesamtmasse enthalten konnen. 
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Die Begriffe „ thermoplastisch verarbeitbar , Schmelze und amorph n 
werden definiert nach Rompp Chemie Lexikon, Hrsg: J. Falbe, M. 
Regitz, 9. Auflage, 1992, Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 
Unter dem Begriff Starke sollen native StSrken, sowie physika- 
lisch und/oder chemisch modif izierte Starken verstanden werden. 
Fur die in Schritt a) des erf indungsgemassen Verfahrens einge- 
setzte Mischung sind alle Starken, unabhangig von der Pflanze 
aus der sie gewonnen werden, geeignet. In einer bevorzugten Aus- 
fuhrungsf orm handelt es sich urn Starke, deren Amylopektingehalt 
uber 50% bezogen auf das Gesamtgewicht der wasserfreien Starke 
liegt. Als fur das Verfahren bevorzugt haben sich physikalisch 
und/oder chemisch modif izierte Kartof felstarken erwiesen. 

Fur die vorliegende Erfindung sind. jedoch ,im weitesten Sinne al- 
le Polyglucane, d.h. 1.4 und/oder 1.6 Poly-a-D-glucane und/oder 
Abmischungen zwischen diesen geeignet. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm ist die Starke eine hy- 
droxypropylierte StSrke. Der Substitutionsgrad (DS = degree of 
substitution) ist dabei im Bereich von 0.01 bis 0.5, vorzugswei- 
se im Bereich von 0.05 bis 0.25 und noch bevorzugter im Bereich 
von 0.1 bis 0.15. Insbesondere handelt es sich urn hydroxypropy- 
lierte Kartof felstarke . 

In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsf orm handelt es sich 
bei der Starke urn vorverkleisterte Starke. Oberhalb einer fur 
jede Starkeart typischen Temperatur tritt in wassrigen Starke- 
suspensionen nach Erreichen eines Hochstquellungsgrades "Losung" 
der StSrkekorner ein, d.h. irreversible Desintegration der Star- 
kekorner. Dieser Vorgang wird auch als "Verkleisterung" bezeich- 
net. Die Verkleisterung, d.h. die irreversible Quellung der 
Starkekorner bei hoherer Temperatur bis zum 40-fachen des ur- 
spriinglichen Volumens beruht auf einer allmShlichen Wasserauf- 
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nahme und Losung von Wasserstof fbrucken-Bindungen, die eine wei- 
tere Hydratation bis zur volligen Desintegration des St&rkekorn- 
Gefuges ermoglicht. 

Die Oberfuhrung der Starke enthaltenden Mischung in den ther- 
moplastischen, vorzugsweise homogenisierten Zustand in Schritt 
a) , ebenso wie die danach f olgenden Verarbeitungsschritte b) und 
c) , mussen unter Bedingungen erfolgen, die einen unkontrollier- 
ten Abbau der Amylose- und Amylopektinmolekule zu kurzen Bruch- 
stucken verhindern. 

Es muss das Ziisammenwirken aller Verarbeitungsparameter wie z.B. 
Temperatur, Druck, Verweilzeit und Knetleistung, wahrend der 
Schritte a) bis c) berucksichtigt werden, urn einen weitgehenden 
Abbau der Starkemolekule zu verhindern. So kann z.B. auch bei 
relativ hohen Temperaturen ein weitgehender Abbau der Starkemo- 
lekule vermieden werden, wenn die Verweilzeiten der StSrke ent- 
haltenden Masse bei diesen Temperaturen klein gehalten wird. 

In einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm ubersteigt die Temperatur 
der Masse in der ersten und gegebenenf alls zweiten verar- 
beitungseinrichtung, sowie beim Herstellen des Materialstranges 
160°C , bevorzugt 140°C, noch bevorzugter 120°C und am vorteil- 
haftesten 90°C nicht. Bei 160°C sollte insbesondere auch der 
Auf schlussvorgang in Schritt a) in weniger als 5 Minuten, bevor- 
zugt weniger als 3 Minuten abgeschlossen sein. 

In einer weiteren bevorzugten Ausf uhrungsf orm uberschreitet die 
in die Masse durch das Kneten eingebrachte Energie zur Erzeugung 
einer thermoplastisch verarbeitbaren homogenisierten Masse in 
Schritt a) bis c) 0,3 kWh/kg, bevorzugt 0,2 kWh/kg und noch be- 
vorzugter 0,175 kWh/kg nicht. 
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Die Uberfuhrung in den thermoplastisch verarbeitbaren Zustand 
bewirkt eine irreversible Quellung der StSrkekorner, was eine 
Vorraussetzung dafur ist, dass die Masse in den homogenen Zu- 
stand uberfuhrt werden .kann bzw. auch nach dem Abkuhlen homoge- 
nisiert vorliegt. Durch die Schritte a) bis c) wird weiterhin 
eine Masse erzeugt, in der auch im wesentlichen keine kristalli- 
nen Bereiche in der StSrke mehr vorhanden sind. Kristalline Be- 
reiche fuhren im Materialstrang zu Stippenbildung, d.h. zu Inho- 
mogenitaten, die sich besonders dann nachteilig auswirken, wenn 
der Materialstrang in Schritt c) ein extrudierter Film ist. Mit 
w im wesentlichen keine kristallinen Bereiche" soli gemeint sein, 
dass diese soweit zerstort sind, dass eine Beeintrachtigung der 
beziiglich der Umformung relevanten physikalischen Parameter des 
extrudierten Materials nicht auf das Vorhandensein kristalliner 
Bereiche zuruckgef uhrt werden kann. 

Unter dem Begriff "homogene Masse/Material * bzw. "homogenisierte 
Masse/Material" soil somit ein Material odier eine Masse verstari- 
den werden, die an jeder Stelle im Material die im wesentlichen 
gleichen physikalische Eigenschaf ten (Parameter) aufweist. Zu 
geringfugigen Abweichungen kann es an den jeweiligen Material- 
oder Formteiloberf lachen durch Aufnahme von Luf tf euchtigkeit 
kommen. Homogen bzw. homogenisiert liegt die Masse dann vor, 
wenn unter dem Mikroskop die Anzahl der noch sichtbaren Starke- 
korner im Schnitt unter einem Prozent liegt. Dazu wird die Masse 
im thermoplastischen Zustand abgekuhlt, in dunne Scheiben ge- 
schnitten und unter dem Lichtmikroskop analysiert. 

Eine homogenisierte Masse/Material wird erhalten unter Uberfuh- 
ren der Mischung in den erweichten oder sogar flussigen Zustand, 
der in einen thermoplastisch verarbeitbaren Zustand resultiert.' 
Der Grossteil der die Mischung ausmachenden Komponenten* (Starke, 
organischer Weichmacher, Gleit- und. Formtrennmittel) kann dabei 
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im geschmolzenen Zustand vorliegen und bei genugend langer 
Stand- und/oder Misch (Knet-)dauer wird die Masse an jeder Stel- 
le der Schmelze die im wesentlichen gleichen Eigenschaf ten oder 
chemische Zusanimensetzung haben (homogene Masse) . Dieser homoge- 
ne Zustand wird auch bei und nach Abkuhlen des thermoplastischen 
Zustands beibehalten. Es treten keine EntmischungsvorgSnge ein. 
Dies sorgt fur gleichmassige mechanische Eigenschaf ten des Form- 
korpers bei Raumtemperatur . 

Der Staudinger- Index [ti] oder auch Grenzviskositat steht inner- 
halb einer polymerhomologen Reihe mit der Molmasse, dem Ge- 
wichtsmittel der Molekulargewichtsverteilung, in folgendem Zu- 
sammenhang 

[q] = K X M aa . 

wobei coein von der Moiekul -Gestal t abhangiger Exponent und der 
K-Wert eine von der gelosten Substanz und vom Losungsmittel ab- 
hangige Konstante ist. Der Staudinger- Index ist innerhalb der 
polymerhomologen Reihe urn so grosser, je grosser das Moleku.lar- 
gewicht des Polymeren bei ansonsten unveranderten Parametern 
ist. Eine Ermittlung der absoluten Molekulargewichte kann die 
Messung des Staudinger- Index nicht leisten. 

Die Bestimmung von absoluten Molekularmassen bei StSrken ist be- 
kanntermassen uberaus schwierig und das Ergebnis ist sehr stark 
abhangig von der verwendeten Messmethode . Dies gilt urn so mehr, 
je verzweigter die Molekule sind. Die Ergebnisse der absoluten 
Molekularmassenbestimmung ist deshalb auch fur Amylopektin bzw. 
amylopektinhaltige StSrke mit einem hohen Unsicherheitsgrad ver- 
sehen. Da die absolute Molekularmassenbestimmung daruber hinaus 
sehr teuer ist, liefert die Messung des Staudinger- Index schnel- 
lere, verlasslichere und dem Zweck angepasstere Werte. 
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Ohne eine erschopfende ErklSrung zu lief era, wird vermutet, dass 
sich in erster Linie der Polymerisationsgrad der Amylopektine- 
molekule in der eingesetzten Starke fur die Elastizitat und da- 
mit fur eine moglichst hohe Bruchdehnung des in Schritt d) er- 
zeugten Materialstranges verantwortlich zeigt. Eine hohe Bruch- 
dehnung ist insbesondere fur einen bahnf ormigen Film, der im 
Rotary-Die-Verf ahren zu einer Weichkapsel geformt werden soil, 
von grosser Bedeutung. 

Es besteht die Vorstellung, dass zusatzlich zur inharenten Ela- 
stizitat der Starkegele, die bei geniigendem Polymerisationsgrad 
der sie konstituierenden Amylopektinmolekule sowieso gegeben 
ist, auch eine Art "Starke-Netzwerk" entstehen kann, das durch 
Verschlingung und Verhakung der Amylopektinmolekule aufgebaut 
wird, und durch Verzweigungen des Molekuls unterstutzt wird. 
Aber auch Amylosemolekule konnen bei genugend hohem Polymerisa- 
tionsgrad, an diesem "Starke-Netzwerk" partizipieren. Auch die 
chemische Substitution der Starkehydroxlygruppen unter Ether-, 
Ester-, Vinyl- und Acetalbildung konnen vorteilhaft sein, da sie 
die Ausbildung von Starkenetzwerken fordern. 

Schritt d) und Schritt e) erfolgt unter Bedingungen, die einen 
weiteren Abbau der Amylose- und Amylopektinmolekule vermeiden. 
Der in Schritt d) Oder e) erhaltene Formkorper weist damit den 
im wesentlichen gleichen Polymerisationsgrad der St&rke auf,der 
die Schritte a) bis c) bewirkt haben. 

Das Vorhandensein dieser Netzwerke und moglicherweise auch das 
Vorhandensein von analytisch nicht nachweisbaren und auch in 
Form von Stippenbildung nicht sichtbaren Nanokristallen (analog 
Weich-PVC) ist anscheinend fur das Auftreten eines Gummiplateaus 
verantwortlich. Das Young" sche Elastizitatsmodul E amorpher, 
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nicht vernetzter Polymere und insbesondere von linearen Polyme- 
ren, fSllt nonnalerweise nach dem Durchlaufen des Bereichs der 
Glasubergangstemperatur mit steigender Temperatur nahezu linear 
bis auf 0°C ab. Die Polymere verhalten sich bei genugend hoher 
Temperatur wie eine Flussigkeit. Das Charakteristikum eines Gum- 
rniplateaus ist demgegenuber, dass die mechanischen Eigenschaf ten 
wie das Young" sche Elastizitatsmodul E, die Bruchdehnung e B , die 
maximale Festigkeit o m , etc. uber eine langere Temperaturspanne 
annahernd konstant und nahezu unabhangig von der Temperatur 
bleiben. Ein Gummiplateau ist normalerweise nur bei vernetzten 
(chemischen Vernetzung) Polymeren zu beobachten (vgl. Intru- 
ductioh to Polymers, Hrsg. R. J. Young, P. A. Lovell, Chapman 
und Hall, London, 2. Auflage 1991, Seite 344/345). Unerwarteter- 
weise weisen die Massen der vorliegenden Erfindung trotz Aus- 
bleiben einer dreidimensionalen chemischen Vernetzung ein Gummi- 
plateau auf. 

Vor diesem Hintergrund konnen auch die vorteilhaf ten Eigenschaf- 
ten eines 1.4 und 1.6 Polyglukans, das mit kurzen linearen Ket- 
ten von 1.4 Polyglukanen kokristallisiert sind, verstanden wer- 
den. Durch die Kokristalisierung entstehen zum einen weitere 
Verzweigungen, die sich auf das Ausbilden eines Netzwerkes posi- 
tiv auswirken und zum anderen nicht sichtbare Nanokristalline- 
Bereiche. Bevorzugt werden als 1.4 und 1.6 Polyglukanen Amylo- 
pektihe eingesetzt. 

Die erf indungsgemSssen und mit dem erf indungsgemassen Herstel- 
lungsverf ahren erhaltenen Massen zeigen im Temperaturbereich von 
etwa 20°C bis ca. 80°C mechanische Eigenschaf ten , wie z. B. € B , 
o m , E # die im Wesentlichen unabhangig von der Temperatur sind. 
Das Gummiplateau ist fur das Umformen und Fullen der Filme in 
gefullte Formkorper von ausschlaggebender Bedeutung. So weist 
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das Young" sche Elastizitatsmodul E des erf indungsgemassen Starke 
enthaltenden Films im Augenblick des Umformens und Befullens im 
Rotary-Die-Prozess maximal 2 MPa, bevorzugt .maximal 1 MPa auf. 
Mit anderen Worten, der Film darf dem Fulldruck des Fullmate- 
rials, der letztendlich die Ausformung der Kapselhulle im Rota- 
ry-Die-Prozess bewirkt, bei dem durch die Maschine gegebenen 
Auflagedruck des Fullkeils nicht einen solchen Widerstand entge- 
gensetzen, dass das Fullmaterial zwischen Film und Fullkeil her- 
auslauft. Es ist eben die Temperaturunabhangigkeit von e B und o m 
zwischen 40°C und 90°C , die die Verarbeitbarkeit der aus diesen 
Massen hergestellten Filme zu Weichkapseln im Rotary-Die- 
Verfahren ermoglicht. 

Der Umf ormungsvorgang des Materialstranges. zu einem Formkorper, 
insbesondere die Umformung eines extrudierten Films in eine ein- 
teilige Weichkapsel mit den in der Technik bekannten Verfahren, 
erfordert Bruchdehnungen des Materialstranges, insbesondere des 
Films von mindestens 100% im Bereich von 40°C bis 90°C bevorzugt 
von 60°C bis 80°C. in einer bevorzugten Aus fuhrungs form ist die 
Bruchdehnung des Materialstranges, insbesondere Films, minde- 
stens 160% und noch bevorzugter mindestens 240%. 

Die Festigkeit .o m des Materialstranges, insbesondere des.daraus 
hergestellten Formkorpers muss bei 25°C und 60% relativer Luft- 
feuchtigkeit wenigstens 2 MPa betragen. In einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform ist o m grosser oder gleich 3.5 MPa und noch be- 
vorzugter grosser oder gleich 5 MPa. Dieser Wert gewahrleistet 
bei Raumtemperatur eine genugende StabilitSt der Kapselhulle 
(Verpackung, Lagerung, Transportsicherheit und Gebrauch) . 

Das Befullen erfolgt jedoch bei erhohter Temperaturen des Fil- 
mes, die einen Fulldruck von nicht mehr als 2 MPa notwendig 
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macht. Dies ist mit einem Young'schen Elastizitatsmodul E von 
kleiner Oder gleich 2 MPa bei Verkapselungstemperatur (40°C bis 
90°C) bei der vorliegenden Masse gegeben. Dies wurde bei den 
Ausfuhrungen zum Gummiplateau bereits erlautert. 

Der Gesamtweichmachergehalt der in Schritt a) eingesetzten Mi- 
schung betragt mindestens 12 Gew.% bezogen auf das Gewicht der 
wasserfreien Starke. In einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm ist 
der Gehalt des Weichmachers in einem Bereich von 3 0 Gew.% bis 60 
Gew.% und noch bevorzugter in einem Bereich von 3 8 Gew.% bis 55 
Gew . % . 

Durch die erf indungsgemasse Prozessf uhrung gelingt der weitge- 
hende Ausschluss stark abgebauter Oligomere der Starke. Dies er- 
laubt hohe Gesamtmengen an Weichmachern in die Masse einzuarbei- 
ten. Die bei den Homogenisierungsmethoden des bisherigen Standes 
der Technik entstehenden Oligomere enfalten ebenfalls weichma- 
chende wirkung und die Einarbeitung grosser Mengen an Weichma- 
cher ware nicht moglich. 

Bevorzugt werden solche Weichmacher eingesetzt, die einen Los- 
lichkeitsparameter von gleich oder > 16,3 (MPa) 1/2 aufweisen. Die 
organischen Weichmacher werden ausgewahlt aus der Gruppe beste- 
hend aus Polyalkoholen, organischen Sauren, Aminen, Saureamiden 
und Sulfoxiden. Bevorzugt sind Polyalkohole . Aber auch Wasser 
wiirkt als Weichmacher und bildet damit einen Teil des Gesamt- 
weichmachergehalts . Der Wassergehalt der in Schritt a) einge- 
setzten Mischung liegt in einem Bereich von 6 bis 3 0Gew.% bezo- 
gen auf die Gesamt mischung. 

Der Wasseranteil der in Schritt a) eingesetzten Mischung kann im 
erf indungsgemassen Verfahren in Schritt b) oder c) gezielt ver- 
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andert werden. Die physikalischen Parameter, die vom Wasserge- 
halt abhSngen, konnen so Veranderungen unterworfen werden. 

Der in Schritt a) eingesetzten Mischung kann je nach erforderli- 
chen Eigenschaf ten des in d) und e) resultierenden Formkorpers 
noch mindestens ein Zuschlagstof f in einem Gewichtsbereich von 
3,5 Gew.% bis 15 Gew.%, bevorzugt von 5 Gew.% bis 8 Gew.% bezo- 
gen auf das Gesamtgewicht der Mischung zugesetzt werden. Die Zu- 
schlagstoffe werden ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Car- 
bonaten und Hydrogencarbonaten der Alkali- und Erdalkaliionen, 
weitere Zerf allshilf en, Fullstoffe, Farbstoffe, Antioxidantien, 
physikalisch und/oder chemisch modif izierte Biopolymere insbe- 
sondere Polysaccharide und pflanzliche Polypeptide. 

OpazitSt der homogenisierten Masse wird z.B. bevorzugt mit dem 
Zusatz von Titaniumdioxid als Fullstoff erreicht. 

Als Zerfallshilfe, fur einen schnellen Zerfall der Kapselhulle i 
werden bevorzugt Calciumcarbonat und Amylasen zugesetzt. 

Die Gruppe der physikalisch und/oder chemisch modif izierten Bio- 
polymere umfasst Cellulose, insbesondere teilhydroxypropylierte 
Cellulose, Alginate, Carrageenan, Galactomannane , Glucomannane, 
Casein. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm enthalt die in Schritt a) 
eingesetzte Mischung zusatzlich ein internes Gleit- und Form- 
trennmittel, welches ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus 
Lecithinen, Mono-, Di- oder Triglyceriden von Speisef ettsauren, 
Polyglycerinester der Speisef ettsauren, Polyethylenglycolester 
der Speisefettsauren, Zuckerester der Speisef ettsauren und Spei- 
sef ettsauren. 
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Das Gleit- und Formtrennmittel ist in der Mischung bevorzugt in 
einem Bereich von 0 bis 4 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht 
der Mischung enthalten. Vorzugsweise wird es der Mischung in 0,5 
bis 2 Gew.% und noch bevorzugter in 0,8 bis 1 # 5 Gew.% zugesetzt. 
vorteilhaf t ist das Gleit- und Formtrennmittel ausgewahlt aus 
der Gruppe bestehend aus Glycerinmonostearat und Lecithin. 

Unter Speisef ettsauren werden die als Saurekomponenten der 
Triglyceriden naturlicher Fette vorkommenden Monocarbonsauren 
verstanden. Sie weisen eine gerade Anzahl von C-Atomen auf und 
haben ein unverzweigtes Kohlenstof f gerust . Die Kettenlange der 
Fettsauren variiert von 2 bis 26 C-Atomen. Eine grosse Gruppe 
der Fettsauren sind gesattigte Fettsauren. 

Die StSrkemasse kann im thermoplastisch verarbeitbaren Zustand 
in Schritt c) mittels Breitschlitzdiise zu einem StSrkefilm bzw. 
StSrkeband extrudiert werden. Die Masse kann jedoch auch aus dem 
thermoplastisch verarbeitbaren Zustand ungeformt, abgekuhlt, ge- 
trocknet und zu einem lagerfShigen (unter Feuchtigkeitsab- 
schluss) Granulat verarbeitet werden. Dieses Granulat steht fur 
eine spatere Verarbeitung zur Verfugung. Optional konnen der zu 
Granulaten verarbeiteten Masse auch nur ein Anteil der notwendi- 
gen Gleit- bzw. Formtrennmittel, Weichmacher und Zuschlagstof f e 
zugefugt werden. Es kann z.B. auf die Zugabe der tierischen 
und/oder pflanzlichen Fette zur Vermeidung unerwiinschter Far- 
beffekte in der ersten Verarbeitungseinrichtung verzichtet wer- 
den und diese erst beim Wiederauf schmelzen des Granulates in der 
zweiten Verarbeitungseinrichtung zumischen. 

Die extrudierten Bander werden nun entweder direkt weiterverar- 
beitet oder gegebenenf alls zur Lagerung unter Verwendung von 
Kunststof f f olien als Zwischenschicht auf Rollen auf gewickelt . 
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Als geeighetstes Folienmaterial hat sich dabei Polyethylen er- 
wiesen. 

Der mittels des erf indungsgemassen Verfahrens erhaltene St&rke- 
film kann insbesondere fur Herstellung von Weichkapseln auf al- 
ien in der Technik bekannten Anlagen zur Herstellung einteiliger 
Kapseln verarbeitet werden. Als besonders geeignet haben sich 
kontinuierliche Anlagen und insbesondere der Rotary-Die-Prozess 
erv/iesen. Die Kapselwand wird dabei aus zwei vorab aus einem 
Starkefilm herausgestanzten Formteilh§lf ten unter Warmewirkung 
bevorzugt grosser oder gleich 50°C verschweisst . Zwei "endlose 
Starkefilme" werden durch zwei benachbarte, in gegenlauf igem 
Sinn rotierenden Rollen oder Walzen mit Aussparungen gefuhrt. 
Wahrend der Starkefilm durch den Fulldruck der Fullmasse in die 
Aussparung gepresst und somit die Kapselhalf ten geformt werden, 
wird die pump- und spritzbare Kapselfullung mittels eines Ven- 
tils exakt dosiert und uber einen Fullkeil in den Einzugszwinkel 
der Formwalzen eingebracht . Die Form und Grosse der Kapsel ist i 
somit abhangig von den geometrischen Abmessungen der Aussparun- 
gen in den Walzen und dem eindosierten Fullvolumen. 

Konsequenterweise soli unter dem Begriff Kapsel deshalb nicht 
nur die typischen Kapselformen verstanden werden, sondern auch 
jede andere mogliche Form von "Hullen", wie z.E. Kugeln, Kissen 
und Figuren. Bis heute exist ieren zahlreiche Weiterentwicklungen 
und Abweichungen von diesem grundlegenden Prinzip. 

Die mittels des erf indungsgemassen Starkefilms hergestellten 
einteiligen Kapselhiillen konnen zusatzlich beschichtet werden, 
z.B. urn die Freisetzung von Wirksubstanzen zu verzogern. 

Die Coextrusion, Beschichtung und das Laminieren des erfindungs- 
gemassen Starkefilms mit Materialien, deren filmbildende Eigen- 
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schaft auf synthetischen und/oder naturlichen Polymeren beruht, 
verschafft zus&tzlich Moglichkeiten bestimmte Eigenschaf ten der 
Kapselhulle durch .eine Mehrschichtf olie zu gestalten. 

Insbesondere lasst sich durch den mehrschichtigen Aufbau eine 
Starkefolie herstellen, die auf der Innenseite eine gut 
schweissbare Beschichtung aufweist, wahrend die Aussenseite der- 
art beschichtet wird, dass eine Retardwirkung des Zerfalls der 
Kapsel eintritt. 

Teil der vorliegenden Erfindung ist weiterhin eine homoge- 
nisierte, Starke enthaltende Masse, welche mindestens eine im 
wesentlichen amorphe Starke enthalt, die vorzugsweise in einem 
Gewichtsbereich von 45 bis 80 Gew.% bezogen auf das Gesamtge- 
wicht der Masse vorliegt, die Masse enthalt weiterhin Wasser, 
mindestens einen organischen Weichmacher in einem Anteil von 
mindestens 12 Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasserfreien 
St&rke, wobei der Staudinger- Index der Starke in der homogeni- 
sierten Masse mindestens 40 ml/g betragt. 

Bevorzugt ist ein Staudinger- Index der St&rke von mindestens 
50ml/g, noch bevorzugter mindestens 80 ml/g. Besonders bevorzugt 
ist ein Staudinger- Index der Starke von grosser Oder gleich 
100 ml/g. Noch bessere Eigenschaf ten werden erhalten mit einem 
Staudinger- Index der Starke von grosser Oder gleich 130 ml/g . 
Der Staudinger Index der Starke darf 1000 ml/g, bevorzugt 700 
ml/g und noch bevorzugter 300 ml/g nicht iiberschreiten. 

Vorteilhaft wird eine StSrke mit einem Amylopektingehalt von 
grosser oder gleich 50 Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasser- 
freien Starke eingesetzt. 
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Der Gehalt an organischen Weichmachern liegt vorteilhaf t im Be- 
reich von 30 Gew.% bis 60 Gew.%, bevorzugt in einem Bereich von 
38 Gew.% bis 55 Gew.% und noch bevorzugter . in einem Bereich von 
40 bis 50 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Masse. 

Bezuglich der Ausf uhrungsf ormen der Weichmacher, Stcirke und Zu- 
schlagsstof f e wird auf die entsprechenden Ausfuhrungen zum Ver- 
fahren verwiesen. 

In einer besonderen Ausf uhrungsf orm enthalt der Formkorper einen 
Wassergehalt von maximal 15 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht 
der Masse. 

Wenn die Masse als Film ausgebildet ist und fur die Herstellung 
von einteiligen Kapselhullen im Rotary-Die-Prozess herangezogen 
werden soli, ist eine Bruchdehnung bei Verkapselungstemperatur 
von 40°C bis 90°C von mindestens 100% erf orderlich, bevorzugt 
liegt die Bruchdehnung jedoch bei mindestens 16 0% und noch be- : 
vorzugter mindestens 240%. 

Der Formkorper, insbesondere die aus dem Film gebildete Weich- 
kapselhulle hat bei 25°C und 60% relativer Luf tf euchtigkeit eine 
Festigkeit yon c ra , bevorzugt mindestens 3,5MPa und noch bevorzug- 
ter mindestens 5 MPa. 

Teil der Erfindung sind weiterhin Formkorper, welche aus der er- 
f indungsgemassen Masse hergestellt werden. 

Weiterhin Teil der Erfindung ist eine einteilige Kapselhulle, 
welche Starke mit einem Staudinger- Index von mindestens 40 ml/g, 
bevorzugt von mindestens 5 0 ml/g und noch bevorzugter von minde- 
stens 80ml/g enthalt. Besonders vorteilhaf t ist eine Kapsel mit 
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einem Staudinger- Index der Starke von 100 ml/g und noch besser 
einen Staudinger- Index von 13 0ml /g. 

Die erf indungsgemassen Massen eignen sich gut fur die Her- 
stellung von Mehrkammer- bzw. Zweikammerkapseln wie sie z. B. in 
WO 00/28976 beschrieben sind. Da der Wassergehalt des Filmes 
bzw. der Filme gering eingestellt werden kann, treten in den 
fertigen getrockneten Kapseln, insbesondere in den die Kammern 
bildenden Trennwanden, nahezu keine Spannungen auf , was die Sta- 
bilitat der Mehrkammerkapsel im Vergleich zu Mehrkammer- 
Weichgelatinekapseln wesentlich erhoht. 

Beispielsweise lassen sich Zweikammerkapseln realisieren, . deren 
eine Kammer mit Pulver Oder . Granulat gefullt ist und deren ande- 
re Kammer eine Flussigkeit enthSlt 

Der Formkorper, insbesondere die Kapselhulle hat eine Dicke im 
Bereich zwischen 0,1 und 2 mm bevorzugt zwischen 0,2 und 0,6 mm. 

In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsf orm besteht der Form- 
korper, insbesondere die Weichkapselhiille aus einem mehrlagigen 
Film. Mindestens zwei der Filme haben eine unterschiedliche che- 
mische Zusammensetzung . 

Abgesehen von der Herstellung einschichtiger Kapselhullen kann 
die thermoplastisch verarbeitbare Starkeschmelze auch zur Her- 
stellung jeglicher anderer Art von Formkorper insbesondere Ver- 
packurigsmaterialien verwendet werden. Im thermoplastischen Zu- 
stand ist die Masse verarbeitbar , insbesondere extrudierbar . 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung in vorrichtungsmassiger 
Hinsicht ist in den Figuren dargestellt und wird nachstehend ge- 
nauer beschrieben. Es.zeigen: 
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die Bruchdehnung [Sbl einer StSrke enthaltenden Masse 
in Abhangigkeit des Staudinger- Index [t|] , 

eine stark schematisierte Darstellung einer Full- und 
Formstation im Rotary-Die-Verf ahren, und 

die symbolische Darstellung eines Doppel-Schneckenex- 
truders mit den darin herrschenden Tempera turverhalt- 
nissen, 

zeigtdas Young^sche Elastizitatsmodul E [MPa] einer 
erf indungsgemassen Starke enthaltenden, homogenisierten 
Masse , in Abhangigkeit von der Temperatur (kondltioniert 
50% relative Luf tf euchtigkeit ) 

Die Messung der Bruchdehnung und des Young^schen Elastizitatsmo- 
duls E erfolgt nach DIN-Norm 53455 bzw. DIN EN ISO 527-1 bis ISO 
527-3. Die Bruchdehnungsmessung erfolgt nach dieser DIN Norm bei 
der entsprechenden Verkapselungs temperatur . 

Die Messung des Staudinger- Index [r|] .erfolgt analog der DIN- 
Norm: DIN 51562-1 bis 51562-4. Allerdings musste nun der Weich- 
machergehalt der Proben und sein Einfluss auf die Durchlauf zei- 
ten im Ubbelohde- Viskosimeter beriicksichtigt werden. Hierzu wur- 
de zuerst der Einfluss des Weichmachergehalts auf die 
Durchf lusszeit t 0 bestimmt, mittels der erhaltenen Eichgeraden 
konnten dann die Durchf lusszeiten t oweichg bei einem beliebigen 
Weichmachergehalt entsprechend 



Figur 1 



Figur 2 



Figur 3 



Figur 4 



toveichg = t 0 «(l, 00002 + 0, 00238-Cweichg) 
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berechnet werden, wobei Cwdchg die vorliegende Konzentration 
Weichmacher in mg/ml ist. Die fur- die abgebauten Starken be- 
stimmten Staudinger- Index sind zusammen mit den mechanischen Ei- 
genschaften der zugehorigen Proben in der Tabelle 1 aufgefuhrt. 

Die Herstellung der Proben, welche in Figur 1 den Zusammenhang 
zwischen Bruchdehnung und Staudinger- Index demonstrieren erfolgt 
f olgendermassen : 

Starke 56,2 bis 56,9 Gew.% 

Glycerin: 41,8 Gew.% bezogen auf den Gehalt der wasserfreien 

- - Starke 
Wasser: 1,3— 2,0 Gew.% bezogen auf das Gesamtgew. der 

Mischung 

Die Mischungen wurden im Brabender-Kneter bei l60rpm und einer 
Knetzeit von jeweils 15 min bei variablen Knettemperaturen von 
110°C, 160°C, 200°C, 220°C und 235°C homogenisiert . 

Figur 1 zeigt die Abhangigkeit der Bruchdehnung der Starke ent- 
haltenden Masse vom Staudinger- Index der Starke. Aus Figur 1 und 
dazugehoriger Tabelle l ist ersichtlich, dass mit zunehmender 
Temperatur im Brabender-Kneter der Staudinger- Index der Starke 
abnimmt, d.h. bei ansonsten unveranderter Zusammensetzung und 
unveranderten Prozessparametern (einzige Variable ist die Tempe- 
ratur) nimmt der Abbaugrad der Starke zu. 97% Bruchdehnung wird 
bei einem Staudinger- Index von 82,8 ml/g erreicht. Danach lauft 
die Bruchdehnung mit zunehmendem Wert des Staudinger- Index asym- 
ptotisch einem Grenzwert von ca. 105% zu. 

Der Anfangswert des Staudinger- Index, d.h. der Wert ab dem ein 
merklicher Anstieg der Bruchdehnung beobachtet wird, ist unab- 
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h&ngig vom Weichmacheranteil und einzig abhangig vom Molekular- 
gewichtsmittel der Starkemolekule bzw. den entsprechenden Stau- 
dinger- Index. Bei geringerem Anteil des. Weichmacheranteils ver- 
l£uft die Kurve insgesamt flacher, d.h. zu tieferen Bruchdehnun- 
gen verschoben. 

Auch wenn der Staudinger- Index der Gesamtmasse gemessen wird, 
ist der Wert des Index im wesentlichen nur abhangig vom Polyme- 
risationsgrad der Starke. Der Wert des Staudinger- Index ist im 
wesentlichen unabhangig von den ubrigen Komponenten der Masse 
(bzw. ihr geringer Einfluss kann rechnerisch berucksichtigt wer- 
den) . 

Die maximale Festigkeit c m wurde analog DIN-Norm 53455 bzw. DIN 
EN ISO 527-1 bis ISO 527-3 bestimmt. Auch o m zeigt eine Abhangig- 
keit vom Staudinger- Index, d.h. Abbaugrad der Starke. Je gerin- 
ger der Staudinger- Index bei ansonsten unveranderten Bedingun- 
gen, desto geriner a m . 

Die insgesamt mit 1 bezeichnete Full- und Formstation in Figur 2 
weist fur die Verkapselung auf an sich bekannte Weise ein Form- 
walzenpaar 6, 6* auf, wobei in den OberflSchen der Formwalzen, 
die zur Formung der .Kapseln erf orderlichen Ausnehmungen angeo.rd- 
net sind. Im Einzugszwickel des Formwalzenpaars ist ein Fullkeil 
5 angeordnet, durch den mittels einer Forderpumpe 4 das Fullgut 
eingebracht werden kann. Beim vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel 
besteht die Kapselhulle aus zwei Schichten mit verschiedenen Ma- 
terialeigenschaf ten, welche durch die beiden Starkefilme 7a, 7a * 
einerseits und 7b, 7b* andererseits gebildet werden. Diese bei- 
den Starkefilme werden in den Schneckenextrudem 2a, 2a' und 2b, 
2b' aufbereitet und uber. Umlenkwalzen 3 unmittelbar und mit 
gleicher Fordergeschwindigkeit dem Einzugszwickel des Formwal- 
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zenpaars 6, 6 % zugefuhrt; Die Schneckenextruder sind dabei un- 
mittelbar neben der Full- und Formstation und gegebenenf alls auf 
dem gleichen Maschinengestell angeordnet. 

Die Starkefilme werden zwischen dem Formwalzenpaar zu einer ein- 
teiligen weichkapsel geformt und verschweisst , wobei sie das 
Fullgut einschliessen. Die einzelnen Kapseln 9 werden aufgefan- 
gen und allenfalls einem Trocknungsprozess zugefuhrt, wahrend 
das verbleibende Filmskelett 8 evtl. durch Recycling wieder zu 
neuen Kapseln verarbeitet werden kann. 

Die unmittelbare Anordnung des Extruders neben der Form- und 
Fullstation und die „ inline w Zufuhrung des extrudierenden Films 
in die Form- und Fullstation (ohne Zwischenlagerung) ist natur- 
lich jederzeit moglich, also auch beim Herstellen einschichtiger 
Kapselhullen (gangiges Rotary-Die-Verf ahren) 

Figur 3 zeigt stark vereinfacht einen Doppelschneckenextruder 
10, der im vorliegenden Fall aus zwolf einzelnen Gehauseblocken 
1-12 zusammengesetzt ist. Die Gehauseblocke sind von links 
nach rechts durchgehend numeriert . Jeder Gehauseblock lasst sich 
mit einem separaten Regelkreis elektrisch heizen und/oder mit 
ventilgesteuerten Zuflussen mit Kaltwasser kuhlen. Ausserdem 
konnen einzelne Blocke mit Anschlussstutzen versehen sein, wie 
nachstehend noch erlautert wird. Im vorliegenden Fall handelt es 
sich urn einen gleichdrehenden, engkammenden Doppelschneckenex- 
truder, wobei der Durchmesser einer Schnecke 44 mm betragt. Die 
LSnge der gesamten Schneckenwelle betragt 2 f ll2 mm, was einem 
VerhSltnis von Lange zu Durchmesser von 48 entspricht . Am Ende 
des Extruders wird das Material uber eine Duse 14 ausgetragen. 
Diese Duse kann beispielsweise zwolf Lochbohrungen von 2 mm 
Durchmesser aufweisen. Es wSre dabei denkbar, fur die Granu- 
latherstellung die einzelnen Materialstrange heiss abzuschlagen 
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und dann einem Fluidbetttrockner zuzufuhren. An der Duse 14 
Konnte aber auch unmittelbar ein fertiger. Materialf ilm abgezogen 
werden. 

An den Schnecken 12 sind an geeigneten Stellen Knetscheiben 13 
von unterschiedlicher Konf iguration angeordnet, urn eine mog- 
lichst homogene Knetung der Materialmischung zu erreichen. Der 
Block 1 ist wassergekuhlt und mit einem Pulvereinzug 15 verse- 
hen. Der Block 2 ist geschlossen wahrend am Block 3 eine Ein- 
spritzduse 16 fur eine Flussigdosierung in den Knetraum angeord- 
net ist. Im Ubergangsbereich der Blocke 2 und 3 sind feine 
neutrale Knetscheiben 13 angeordnet. Die Blocke 4 bis 6 sind. 
wiederum geschlossen, wobei an Block 5 breite, neutrale und 
ruckf ordernde Knetscheiben vorgesehen sind. Block 7 verfugt uber 
eine Anschlussleitung 17, die mit einer Unterdruckquelle verbun- 
den ist. An Block 8 ist wiederum ein Pulvereinzug 18 angeordnet 
und die Schnecke mit feinen, neutralen und Oder fordernden Knet- 
scheiben versehen. Block 9 verfugt ebenfalls uber eine Ein- 
spritzduse 19, wahrend Block 10 geschlossen ist. Die Schnecke im 
Block 10 verfugt dagegen uber breite, neutrale und ruckf ordernde 
Knetscheiben. Block 11 hat eine weitere Abzugleitung 20, die mit 
einer Unterdruckquelle Oder mit der Atmosphare verbunden sein 
kann. Block 12 ist geschlossen, die Schnecke dort verfugt jedoch 
uber mittlere, f ordernde Knetscheiben. 

Unterhalb der schematischen Forderschnecke ist eine Temperatur- 
kurve auf gezeichnet . Die einstellbare Temperaturgenauigkeit be- 
tragt +/- 3°C. Bei den angegebenen Temperaturen handelt es sich 
um die Blocktemperatur, die nicht zwingend mit der Temperatur in 
der Schmelze identisch sein muss. Die Temperatur in der Schmelze 
wird ersichtlicherweise noch durch andere Parameter beeinflusst, 
insbesondere durch die Drehzahl der Schnecke. Bei der Extrusion 
ist es deshalb erf orderlich, diesen Gegebenheiten Rechnung zu 
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tragen und die verstellbaren Grossen derart aufeinander abzu- 
stimmen, dass optimale Materialeigenschaf ten erzielt werden. 

Bei dem anhand dieser Figur beschriebenen Ausf uhrungsbeispiel 
wird eine Drehzahl von 34 0 Umdrehungen pro Minute (rpm) gefah- 
ren. Der gesamte Durchsatz betrSgt ca. 34,3 kg/h und die Ener- 
gieaufnahme betragt ca. 0,175 kwh/kg. An dem auf 20°C gehaltenen 
Block l wird 20 kg/h (ca. 60%) Starkepulver zudosiert. Das Pul- 
ver wird mit Schubkanten eingezogen und den auf 100°C geheizten 
Blocken 2 und 3 zugef uhrt . Bei Block 3 erfolgt eine Zudosierung 
von 11 kg/h (ca. 30%) Glycerin mit einem Arbeitsdruck von minde- 
stens 10 bar .uber eine gravimetrische Kolbenpumpe. In den ge- 
schlossenen Blocken 4 bis 6 ist die Temperatur bis auf 140°C er- 
hdht. Bei Block 7 ist ein Unterdruck von 800 mbar angelegt, wo- 
bei ca. 6% Wasser abgehen. Die Temperatur ist jetzt wieder auf 
110°C zuruckgenommen. Bei Block 8 erfolgt eine Zufuhr von 1,4 
kg/h (ca. 10%) Kalziumcarbonat . Gegebenenf alls kann an Block 9 
1,9 kg/h (ca. 5 bis 8%) Glycerin zudosiert werden. Der Arbeits- 
druck betragt ebenfalls mindestens 10 bar. Falls dieser An- 
schluss nicht benotigt wird, ist er mit einem Blindstopfen ver- 
schlossen. Bei Block 11 ist wiederum ein Unterdruck angelegt, 
wobei ca. 2 bis 4% Wasser abgehen. Gegebenenf alls genugt aber 
auch eine nur atmospharische Beluftung. 

Die Temperatur der Schmelze darf an keiner Stelle des Extruders 
160°C uberschreiten, weil sonst ein thermischer Abbau der Starke 
einsetzt. Weiter gilt, dass die therroische Veranderung der Star- 
ke urn so geringer ausfallt, je kurzer die Schmelze einer hohen 
Temperatur ausgesetzt wird. Zwischen Temperatursteuerung und Ma- 
terialdurchsatz muss daher ein optimales Verhaltnis hergestellt 
werden. 
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In Figur 4 ist die Temperaturabhangigkeit dies Young" schen Ela- 
stizitStsmoduls E illustriert. Die Zusammensetzung der Pruflinge 
entspricht Beispiel 2 (durchgezogene Linie) . Im Vergleich dazu • 
ist das theoretische Temperaturverhalten eines Thermoplasten 
ahnlicher Glasubergangstemperatur dargestellt. WShrend das E- 
Modul des „normalen" Thermoplasten (gestrichelte Linie) rasch 
linear auf Null abfSllt, ist bei den Pruflingen das E-Modul in 
einem Bereich von 40°C bis ca. 70°C nahezu unabhangig von der 
Temperatur. Dieses Verhalten ist unter anderem auch ver- 
antwortlich fur die vorteilhaf ten Eigenschaf ten der vorliegenden 
Erfindung. 

Die vorliegende Erfindung wird anhand der nachstehenden Beispie- 
le weiter erlSutert: 

Beispiel 1 

Uber einen zweiwelligen Extruder (Typ ZSK 30, Werner & Pfleide- : 
rer) werden die folgenden Komponenten kontinuierlich dosiert und 
in den thermoplastisch verarbeitbaren Zustand uberf uhrt . 



Glycerin-Monostearat : 
Glycerin (99,5 Reinheit) 
Calciumcarbonat , gef allt 



Lecithin: 



Starke: 



7,7 kg/h 
0,147 kg/h 
0,147 kg/h 



4,47 kg/h 
1.0 kg/h 



Wobei bei einer Schneckendrehzahl von 



180 rpm unter folgenden 



Bedingungen extrudiert wird (siehe Figur 2) : 



Block 1 : 
Block 2 und 3 : 
Block 4 bis 6: 



25°C 

100°C 

140°C 
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Block 7 bis 9: 110°C 
Block 10 bis 12: 110°C 
Duse: 110°C 

Bezogen auf die wasserfreie Starke entspricht dies einem Glyce- 
ringehalt von 38,77%. Bezogen auf das wasserfreie Endprodukt re- 
sultieren folgende Anteile: 



Lecithin: 1,11% 

Glycerin-Monostearat : l, 11% 

Starke (wasserfrei) : 55,15% 

CaC03: 7,76% 

Glycerin 34,87% 



Spezifische Energieauf nahme bei der Extrusion: 0,275 kWh/kg 

Der extrudierte Film eignet sich zur Herstellung von Formkorpern 
jeglicher Art und ist besonders vorteilhaft fur die Herstellung 
einteiliger Kapselhullen im Rotary-Die-Prozess . 

Die Starke in der nach diesem Beispiel erhaltenen Masse hat ei- 
nen Staudinger- Index von 107.2 ml/g ± 5% und der extrudierte Film 
hat eine Bruchdehnung bei Verkapselungstemperatur von 102% ± 10%. 

Beispiel 2 

Uber einen zweiwelligen Extruder (Typ ZSK 3 0, Werner & Pfleide- 

rer) werden die folgenden Komponenten kontinuierlich dosiert und 

in den thermoplastisch verarbeitbaren Zustand uberf uhrt . 



Starke : 
Lecithin: 

Glycerin-Monostearat : 



7,7 kg/h 
0,147 kg/h 
0,14 7 kg/h 
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Glycerin (99,5% Reinheit) : 4,67 kg/h 

Wobei bei einer Schneckendrehzahl von 2 60 rpm unter denselben 
Bedingungen wie in Beispiel 1 extrudiert wird. 

Im Block 4 kann alternativ ein Vakuum angelegt werden, urn uber- 
schussiges Wasser (aus dem Starkepulver) abzuziehen (z.B. 800 
rabar) . 

Bezogen auf die wasserfreie Starke entspricht dies einem Glyce- 
ringehalt von 39,81%. Bezogen auf das wasserfreie Endprodukt re- 
sultieren folgende Anteile: 

Lecithin: 1,18% 
Glycerin-Monostearat : 1,18% 
Starke (wasserfrei) : 58,81% 

Der extrudierte Film eignet sich zur Herstellung von Formkorperh 
jeglicher Art und ist besonders vorteilhaft fur die Herstellung 
einteiliger Kapselhullen im Rotary-Die-Prozess . 

Die StSrke in der nach diesem Beispiel erhaltenen Masse hat ei- 
nen Staudinger- Index von 115.6 ml/g ± 5% und der extrudierte Film 
hat eine Bruchdehnung bei Verkapselungstemperatur von 107% ± 10%. 

Beispiel 3; 

Uber einen Zweiwellenextruder (Typ ZSK 235, Krupp, Werner & 
Pfleiderer) werden folgende Komponenten kontinuierlich dosiert 
und in den thermoplastisch verarbeitbaren Zustand uberfuhrt: 

Alle Angaben in Gewichts-%: 
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Starke: 57.88% 

Lecithin: 1.06% 

Glycerin Monostearat: 1.06% 

Glycerin (Reinheit 98%): 3.64% 

Sorbitolsirup (enthalten 30% Wasser) 36.36% 



wobei unter folgenden Einstellungen produziert wurde: 

Schneckendrehzahl des Zweiwellenextruders = 150 Umin 
In den Blocken 7 und 10 wurde uber eine Vakuumpumpe ein Druck 
von 4 00 mbar angelegt, urn uberschiissiges Wasser (das v. a. uber 
den Feuchtegehalt der Starke und des Sorbitolsirups in den Pro- 
zess eingebracht wird) abzuziehen. 

Blocktemperaturen : 



Block 1: 20°C 
Block 2 & 3 : 110°C 
Block 4 & 5 : 140°C 
Block 6 & 7: 120°C 
Block 8 & 9: 110°CB 
Block 10-12 100°C 
Duse: 95°C 

Die spezifische Energieauf nahme bei der Extrusion betrug 0.195 
kWh/kg. 

Bezogen auf das wasserfreie Endprodukt ergibt das folgende Zu- 
sammensetzung (alle Angaben in Gewichtsprozent) : 



Starke (wasserfrei) : 61.25% 

Lecithin: 1.31% 

Glycerin Monostearat: 1.32% 

Glycerin: 4.44% 
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Sorbitol: 31.69% 

Der extrudierte Film eignet sich zur Herstellung von Formkorpern 
jeglicher Art und ist besonders vorteilhaft fur die Herstellung 
einteiliger Kapselhullen im Rotary-Die-Prozess . 

Die Starke in der nach diesem Beispiel erhaltenen Masse hat ei- 
nen Staudinger- Index von 92.5 ml/g ± 5% und der extrudierte Film 
hat eine Bruchdehnung bei Verkapselungstemperatur von 188% ± 10%. 

Beispiel 4; 

Extrusionsbedingungen wie in Beispiel 3 und folgenden Dosie- 
rungen: 

Uber einen Zweiwellenextruder (Typ ZSK 25, Krupp, Werner & 
Pfleiderer) werden folgende Komponenten kontinuierlich dosiert 
und in den thermoplastisch verarbeitbaren Zustand uberfuhrt: 



Alle Angaben in Gewichts-%: 



Stfirke: 58.92% 

Glycerin Monostearat: 1.08% 

Glycerin (Reinheit 98%): 3.64% 

Sorbitolsirup (enthaltend 30% Wasser) : 36.36% 

Die spezifische Energieauf nahme bei der Extrusion betrug 0.265 
kWh/kg. 



Bezogen auf das wasserfreie Endprodukt ergibt das folgende Zu- 
sathmensetzung (alle Angaben in Gewichtsprozenten) : 
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Starke (wasserfrei) : 



62.46% 



Glycerin Monostearat: 
Glycerin: 



4.44% 



1.35% 



Sorbitol : 



31.75% 



Der extrudierte Film eignet sich zur Herstellung von Formkorpern 
jeglicher Art und ist besonders vorteilhaft fur die Herstellung 
einteiliger Kapselhullen im Rotary-Die-Prozess . 

Die Starke in der nach diesem Beispiel erhaltenen Masse hat ei- 
nen Staudinger- Index von 12 8.3 ml/g ± 5% und der extrudierte Film 
hat eine Bruchdehnung bei Verkapselungstemperatur von 156% ± 10%. 

Beispiel 5; 

Extrusionsbedingungen wie in Beispiel 3 und folgenden Dosie- 
rungen : 

Uber einen Zweiwellenextruder (Typ ZSK 25, m Krupp, Werner & 
Pfleiderer) werden folgende Komponenten kontinuierlich dosiert 
und in den thermoplastisch verarbeitbaren Zustand uberfuhrt: 

Alle Angaben in Gewichts-% : 

Starke: 62.95% 

Glycerin Monostearat: 1.15% 

Glycerin (Reinheit 98%): 8.28% 

Sorbitol (30% Wassergehait ) 27.61% 



Die spezifische Energieauf nahme bei der Extrusion betrug 0.295 
kWh/kg . 
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Bezogen auf das wasserfreie Endprodukt ergibt das folgende Zu- 
saramensetzung (alle Angaben in Gewichtsprozenten) : 



StSrke (wasserfrei) : 65.17% 

Glycerin Monostearat: 1.40% 

Glycerin: 9.89% 

Sorbitol: 23.54% 



Der extrudierte Film eignet sich zur Herstellung von Formkorpern 
jeglicher Art und ist besonders vorteilhaft fur die Herstellung 
einteiliger Kapselhullen im Rotary-Die- Prozess . 

Die Starke in der nach diesem Beispiel erhaltenen Masse hat ei- 
nen Staudinger- Index von 79.3 ml/g ± 5% und der extrudierte Film 
hat eine Bruchdehnung bei Verkapselungstemperatur von 203% ± 10%. 

Beispiel 6; 

Extrusionsbedingungen wie in Beispiel 3 und folgenden Dosie- 
rungen : 

Uber einen Zweiwellenextruder (Typ ZSK 25, Krupp, Werner & 
Pfleiderer) werden folgende Komponenten kontinuierlich dosiert 
und in den thermoplastisch verarbeitbaren Zustand uberfuhrt: 

Alle Angaben in Gewichts-%: 



Starke: 55.80% 

Glycerin Monostearat: 1.02% 

Glycerin (Reinheit 98%): 3.93% 

Sorbitolsirup (enthaltend 30% Wasser) : 19.63% 

Maltitolsirup (enthaltend 25% Wasser) : 19.63% 



I 



WO 01/37817 PCT/CH00/00616 

35 

Die spezifische Energieauf nahme bei der Extrusion betrug 0.225 
kwh/kg. 

Bezogen auf das wasserfreie Endprodukt ergibt das folgende Zu- 
sammensetzung (alle Angaben in Gewichtsprozenten) : 



StSrke (wasserfrei) : 58.73% 
Glycerin Monostearat: 1.2 6% 



Glycerin 
Sorbitol 
Maltitol 



4.76% 

17.01% 

18.23% 



Der extrudierte Film eignet sich zur Herstellung von Formkorpern 
jeglicher Art und ist besonders vorteilhaft fur die Herstellung 
einteiliger Kapselhullen im Rotary-Die-Prozess . 



Die Starke in der nach diesem Beispiel erhaltenen Masse hat ei- 
nen Staudinger- Index von 74.8 ml/g ± 5% und der extrudierte Film 
hat eine Bruchdehnung bei Verkapselungstemperatur von 184% ± 10%. 

Beispiel 7 ; 

Extrusionsbedingungen wie in Beispiel 3 und folgenden Dosie- 
rungen : 

Uber einen Zweiwellenextruder (Typ ZSK 25, Krupp, Werner & 
Pfleiderer) werden folgende Komponenten kontinuierlich dosiert 
und in den thermoplastisch verarbeitbaren Zustand uberfuhrt: 
Alle Angaben in Gewichts-%: 



Starke: 

Glycerin Monostearat: 



59.88% 
1 .10% 
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Glycerin (Reinheit 98%) 3.55% 
Sorbitolsirup (mit hohem 

Anteil von hydrierten Oligosaccheriden) . 17.74% 
Sorbitol (enthaltend 30% Wasser) 17.74% 

Die spezifische Energieauf nahme bei der Extrusion betrug 0.185 
kwh/kg. 

Bezogen auf das wasserfreie Endprodukt ergibt das folgende Zu- 
sammensetzung (alle Angaben in Gewichtsprozenten) : 

St§rke (wasserfrei) : 63.38% 
Glycerin Monostearat: 1.37% 
Glycerin: 4 .33% 

Sorbitol: 15.46% 

Sorbitol mit hohem Anteil von hydrierten Oligosacchariden 

15.46%. 

Der extrudierte Film eignet sich zur Herstellung von Formkorpern 
jeglicher Art und ist besonders vorteilhaft fur die Herstellung 
einteiliger Kapselhullen im Rotary-Die-Prozess . 

Die Starke in der nach diesem Beispiel erhaltenen Masse hat ei- 
nen Staudinger- Index von 88.1 ml/g ± 5% und der extrudierte Film 
hat eine Bruchdehnung bei Verkapselungstemperatur von 240% ± 10%. 
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Tab. 1: Die mechanischen Eigenschaften der Starkefilme mit 41,8% Glycerin in Ab- 
hangigkeit des Staudinger-Index [tj] 



°C 


H 2 0 
% 


In) 

ml/g 


d 

mm 


o n 
MPa 


£b 
% 


110 


1.77 


160 .5 


0.72 


7.0 +/- 0.3 


107 +/■- 6 


140 


1.80 


139.9 


0.65 


6.8 +/- 0.4 


106 +/- 18 


160 


1.55 


127 . 9 


0. 64 


6.3 +/- 0.4 


99 +/- 5 


180 


1.54 


115 . 6 


0. 64 


6.9 +/- 0.2 


107 +/- 9 


220 


1.66 


82 .8 


0 . 73 


4.8 +/- 0.4 


97 +/- 23 


200 


1.55 


59.2 


0.61 


4.9 +/- 0.5 


69 +/- 23 


.235 


1.30 


51.5 


0.87 


9.0 +/- 0.7 


22 +/- 24 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum. Herstellen eines Starke enthaltenden Formkor- 
pers, insbesondere einer Weichkapsel mit einteiliger Kapsel- 
hulle, gekennzeichnet durch folgende Schritte 

a) Uberfuhrung einer Mischung enthaltend mindestens eine 
StSrke vorzugsweise in einem Gewichtsbereich von 45 bis 
80 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung, 
Wasser, und mindestens einen organischen Weichmacher 
unter Erhitzen und Kneten in eine thermoplastisch ver- 
arbeitbare, vorzugsweise homogenisierte, Masse in einer 
ersten Verarbeitungseinrichtung; 

b) gegebenenf alls Herstellen eines lagerfahigen Zwischen- 
produktes, insbesondere eines Granulates, nach Abkuhlen 
der in Schritt a) erhaltenen Masse und nachf olgendes 
Erhitzen des Zwischenproduktes in eine thermoplastisch 
verarbeitbare Masse in einer zweiten Verar- 
beitungseinrichtung; 

c) Herstellen wenigstens eines Materialsstranges, insbe- 
sondere eines extrudierten Films, am Ausgang der ersten 
oder gegebenfalls zweiten Verarbeitungseinrichtung, 

d) Umformen des Materialstranges zu einem Formkorper in 
einem kontinuierlichen oder intermittierenden Formver- 
fahren; 

e) gegebenenfalls Trocknen des Formkorper, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Schritte a) bis c) derart 
durchgefuhrt werden, dass in Schritt d) der Staudinger- Index 
der Starke in der den Materialstrang bildenden Masse einen 
Wert von nicht weniger als 40 ml/g, bevorzugt mindestens . 50 
ml/g und noch bevorzugter mindestens 80 ml/g aufweist. 
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2. Verfahren gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet-, dass 
die im Schritt a) eingesetzten Mischung zusatzlich ein in- 
ternes Gleit- oder Formtrennmittel enthait, welches ausge- 
wahlt ist aus der Gruppe bestehend aus Lecithinen, Mono-, 
Di- oder Triglyceriden der Speisef ettsauren, insbesondere 
Glycerinmonostearat , Polyglycerinester der Speisef ettsauren, 
Polyethylenester der Speisef ettsauren, Zuckerester der Spei- 
sefettsauren und Speisef ettsauren, Pyrrolidonen. 

3. Verfahren gemass einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Gehalt an organischem Weichmacher 
mindestens 12 Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasserfreien 
Starke ist, bevorzugt in einem Bereich von 3 0 Gew.% bis 60 
Gew.% und noch bevorzugter in einem Bereich von 38 Gew.% bis 
55 Gew.% liegt. 

4. Verfahren gemass einem der Anspruche l bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Temperatur der Masse in den Schritten 
a) bis c) 160°C, bevorzugt 120°C und noch bevorzugter 90°C 
nicht iibersteigt. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche l bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die in die Masse durch Kneten eingebrachte 
Energie in den Schritten a) bis c) 0,3 kWh/kg, bevorzugt 0,2 
kwh/kg und noch bevorzugter 0,175 kWh/kg nicht ubersteigt. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass mindestens das Aufschmelzen in der ersten 
Verarbeitungseinrichtung in einem gleichdrehenden Doppel- 
Schnecken-Extruder erfolgt und dass einzelne Abschnitte des 
Extruders bezogen auf die Langsrichtung der Schnecken auf 
unterschiedliche Temperaturen geheizt werden. 
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7. Verfahren nach einem def Anspruche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass in Schritt c) der Materialstrang als flach 
gefuhrter Film extrudiert wird, welcher mit Zwischenlageri 
von antihaf tendem Material, vorzugsweise als Rollen gelagert 
und zu einem spateren Zeitpunkt zu Formteilen, insbesondere 
Kapselhtillen, geformt wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Umformen in Schritt d) zwei homogene Ma- 
terialfilme umfasst, welche in einem ublichen Verkapse- 
lungsprozess, insbesondere im Rotary-Die-Verf ahren, zu 
Weichkapseln mit einer einteiligen Kapselhulle geformt wer- 
den, wobei das Zusammenf ugen von Kapselhullteilen und das 
Fullen der Kapselhulle in einem Arbeitsschritt erfolgt. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche l bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass in Schritt c) ein Film schlauchf ormig extru- 
diert wird, der Schlauch zuerst geschlitzt und als flach ge- 
fuhrtes Band in Schritt d) weiterverarbeitet wird. 

10. Formkorper, insbesondere einteilige Weichkapselhulle, herge- 
stellt nach dem Verfahren gemass einem der Anspruche l bis 
9. 

11. Homogenisierte, Starke enthaltende Masse, enthaltend vor- 
zugsweise mindestens 45 Gew% einer amorphen Starke mit einem 
Amylopektingehalt von vorzugsweise grosser oder gleich 50 
Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasserfreien Starke, Was- 
ser, mindestens einen organischen Weichmacher in einem An- 
teil von mindestens 12 Gew.% bezogen auf das Gewicht der 
wasserfreien Starke, dadurch gekennzeichnet , dass der Wert 
des Staudinger- Index [t]] der Starke in der homogenisierten 
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Masse mindestens 40 ml/g, bevorzugt mindestens 50 ml/g und 
noch bevorzugter mindestens 80 ml/g betragt. 

12. Masse gem&ss Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet , dass die 
Masse zusStzlich mindestens ein Gleit und Entf ormmittel ent 
halt, welches ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus 
Lecithinen, Mono-, Di- und Triglyceriden von Speisef ettsau- 
ren, insbesondere Glycerinmonostearat , Polyglycerinestern 
der Speisef ettsauren, Polyethylenestern der Speisef ettsSu- 
ren, Zuckerestern der Speisef ettsSuren und Speisef ettsauren 

13. Masse nach einem der Anspruche 11 oder 12, dadurch gekenn- 
zeichnet i dass der Weichmacher ausgew&hlt wird aus der Grup 
pe bestehend aus Polyalkoholen, insbesondere Glycerin, orga 
nischen Sauren, Hydroxy sauren, Aminen, SSureamiden 
Sulfoxiden und Pyrrolidonen. 

14. Masse gemass einem der Anspruche 11 bis 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Masse zusatzlich mindestens einen zu- 
schlagstoff in einem Gewichtsbereich von 3,5 Gew.% bis 15 
Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Masse enthalt, be- 
vorzugt von 5 Gew.% bis 8 Gew.%, wobei der Zuschlagstof f 
ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus Carbonaten 
und/oder Hydrogencarbonaten der Alkali- und/oder Erdalkali- 
ionen, bevorzugt Kalziumcarbonat , Amylasen, weiteren Zer- 

f allshilf en, Farbstof f en, Konservierungsmitteln, Antioxidan 
tien, physikalisch und/oder chemisch modif izierten Biopoly- 
meren und pflanzlichen Polypeptides 

15. Masse gemass einem der Anspruche 11 bis 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Gehalt an organischem Weichmacher minde- 
stens 12 Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasserfreien 
Starke ist, bevorzugt in einem Bereich von 3 0 Gew.% bis 6 0 
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Gew.% und noch bevorzugter in einem Bereich von 38 Gew.% bis 
55 Gew.% liegt. 

16. Formkorper, insbesondere einteilige Weichkapselhulle, beste- 
hend aus einer Masse gemass einem der Anspruche 11 bis 15. 

17. Formkorper, insbesondere Weichkapselhulle, gem&ss Anspruch 
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkorper bei Tempera - 
turen zwischen 40°C und 90°C eine Bruchdehnung von minde- 
stens 100%, bevorzugt von mindestens 160% und noch bevorzug- 
ter von mindestens 240% aufweist. 

18. Formkorper nach einem der Anspruche 16 Oder 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Formkorper bei 25 °C und 60% relativer 
Luf tf euchtigkeit eine Festigkeit o m von mindestens 3,5MPa 
bevorzugter von 5 MPa aufweist . 

19. Formkorper nach einem der Anspruche 16 bis 18, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Formkorper eine Weichkapsel ist und 
dass die Kapselhulle eine Dicke im Bereich zwischen 0,1 und 
2 mm bevorzugt zwischen 0,2 und 0,6 mm aufweist. 

20. Formkorper gemass einem der Anspruche 16 bis 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Formkorper einen mehrlagigen Film 
enthalt und dass mindestens zwei der Filme eine unterschied- 
liche chemische Zusammensetzung aufweisen. 

21. Formkorper gemass einem der Anspruche 16 bis 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Formkorper eine Mehrkammerkapsel 
mit einteiliger Kapselhulle ist, wobei die Mehrkammerkapsel 
mindestens eine Trennwand aufweist, urn mindestens zwei abge- 
schlossene Kompartimente in der Kapsel geschaffen werden. 
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22 . Vorrichtung zum Herstellen einer Weichkapsel aus einer Masse 
nach einem der Anspruche 11 bis 14 in einem Verfahren nach 
einem der Anspruche l bis 19, bestehend aus einer einteili- 
gen Kapselhulle und einem Kapselinhalt, wobei die Kapsel- 
hulle in einem Formverf ahren aus mindestens zwei bahnformi- 
gen Filmen an einer Full- und Formstation geformt und mit 
einem Kapselinhalt versehen wird, dadurch gekennzeichnet, 
dass mindestens zwei bahnfdrmige Filme in je einem neben der 
Full- und Formstation angeordneten Extruder herstellbar 
sind, wobei die bahnformigen Filme unmittelbar in die Full- 
und Formstation zur Herstellung der Weichkapsel einfuhrbar 
sind. 

23. Starkekapsel bestehend aus einer enteiligen Kapselhulle und 
einem Kapselinhalt, dadurch gekennzeichnet,. dass die in der 
Kapselhulle enthaltene Starke einen Staudinger- Index von 
nicht weniger als 40ml/g aufweist, bevorzugt von mindestens 
50 ml/g und noch bevorzugter von 80 ml,/g. 

24. Verwendung eines Starke enthaltenen Films mit einem 

Young" schen Elastizitatsmodul E von kleiner Oder gleich 2MPa 
und einer Bruchdehnung von wenigstens 100% in einem Tempera- 
turbereich von 40°C bis 90°C zur Herstellung von Weichkap- 
seln im Rotary-Die Prozess. 
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